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"Flexibler Perritkeepor" 



In ferromagaetiscnen Diirma ehlcht sp eichern mit planarea 
oder zyllndrisch.en Spe±cnerscliicli.teii wird zur VerTaesserung 

» 

der Speicberfunktion ein sogenannter Keeper verwendet« Er 
bestebt aus einer isotropen weicbmagnetiscben Schiclit oder 
Polie und is* iiber den Speicherflecken und Bit- und Wort- 
leitern angeordnet # Sein Zweck bestebt primar in der Aus- 
bildung eines magnetiscben Ruckscblusses t wodurch die 
wecbselseitigeii Einflusse der magnetiscben Streufelder 
benacbbarter Speicherflecken sowie der Steuer- und Lese- 
leitungen reduziert vrerden konnen. Als besonders gunstig 
erwies sick eiii i*olierende*. t flexibler Ferrit-Keeper, da 
sich dieser im Gegensatz zu starren Ferritplatten oder zu 
losem Ferritpulver besser in den Speicheraufbau einfiigen 
laBt und Luftspalte vermieden werden konnen. 
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Fiir die Brauchbarkeit eines flexiblen Ferritkeepers miissen 
jedoch. mehrere Voraussetzungen erfiillt seixu In erster 
Linie soil der Realteil der relativen Permeabilitat des 



vermogen, die Elastizitat, Porenf reiheit , Oberflacliengute 
und Homogenitat der Zusammensetzung beriicksichtigt werden* 
Diese Forderungen sind eng verkniipft mit den Eigens ciiaf t en 
des Ferritmaterials und des Binders, mit dem antei 1 maBigen 
Verbal tnia von Ferrit zu Binder, mit den Verarbeitungsbe- 
dingungen, mit der KorngroBenverteilung des Ferritpulvers 
und der Oberf lacbenstruktur des einzelnen Ferritkornes* 
Vor allem auf die Oberflache des Ferritkornes und auf ein 
ausgewo genes Verbal tnis von Grob— und Feinkornanteil kommt 
es an, wenn ein Keeper mit befriedigenden Eigenscbaften 
resultieren soll # Es lassen sicti beispielsweise Keeper 
herstellen, bei denen die Kornverteilung des Ferrits und 
die Zusammensetzung der Mischung fast gleich ist, die aber 
auf grand der diff erierenden spezif ischen Oberflacben des 
Ferritpulvers unterschiedlicbe Eigens cbaf ten besitzen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ferrit- 
komposition fur die Herstellung von flexiblen Keepern an- 
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zugeben, die den oben genannten Anforderungen genugt. Diese 
Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurcb gelost, dafi zur 
Herstellung des Keepers Ferritpulver mit einer spezifischen 
Oberflacbe d m /g und/oder einer bestinmrben Kornverteilung 
verwendetr werden p 



Bei einem praktischen Ausf iihrungsbeispiel f aiihand dessen 
die Erfindung erlautert wird, wurde eine Mischung aas 

* 

-100 Gew # Teilen Ferritpulver, iO Gew. Teilen Athylmethyl- 
keton, 4 Gew 0 Teilen Dimetkylpolysiloxan, 6 Gew Q Teile 
Silikorikautsch.uk und 0,8 Gew. (Teile Harter bergestellt 
una die Mischurxg auf - eine Kunststof f-Folie ausgegossen 
und zu einer diinnen Schiclit ausgeformt* Das Ferritpulver 
besaB eine spezifische Oberflache von 0,50 m 2 /g f die Sieb- 
analyse ergab folgende Kornverteilung: 

Korn y -100 1 % 

Korn zwiscken 100 und 63 /m 30 % 

Korn zwisclien 63 und 45 ^pm 19 % 

Korn zwisclien 45 und 36 ^im 12 % 

Korn ^ 36 jan 38 % 

Als Ferrit kann beispielsweise ein Mn-Zn-Ferrit oder ein 
Ni-Zn-Ferrit verwendet werden. Die. MeBkorper besaBen einen 
Fiillgrad von 90 Gew. % Ferrit und zeigten einen p^Wevt von 
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15 tind einen/i' '~¥ert von 2 bei einer Fre quenz von. 
100 MHz. 

* 

Die Zeichnung zeigt einen gemafi dem Ausfiihrringsbeigplel 
Ixergestellten Ferritkeeper in perspektiviscber Darstellung 
(die Dicke ±st stark vergroBert dargestellt). 
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1* Elexibler Keeper aus Ferritpulver und Sil iko nk au t s ch.uk , 

dadurch gekennfleichnet , daB das Ferritpulver eine spezifische 

2 

Oberflache von maximal 1 m /g und/oder einen Kornanteil 
von 60 — 100 /im von mlndestens 30 % und ^.36 ytim von 
mlndestens 30 % hesitzt. 

2. Fle3±hler Ferritkeeper nach Anspruch 1 , dadurch. ge- 
kennzeichnet, daB das Ferritpulver eine spezxfische Ober- 
flache von 0,5 m /g und/oder einen Kornanteil von 

63 - 100 zu etwa 30 % 
45 - 63 /na zu etwa 20 % 
36 - 4-5 /ua zu etwa 12 % und 
^ 36 yum zu etwa 38 % 

enthalt . 

3 0 Flexibler Ferritkeeper nach Anspruch 1 Oder 2 t da- 
durch gekennzeichnet , daB als Weichmacher Dimethylpolysiloxan 
verwendet wird. 

4., Plexihler Ferritkeeper nach Anspruch 1 his 3, dadurch 
gekennzeichnet , daB als Ferrit ein Kn-Zn- oder ein Ni-Zn- 
Ferrit verwendet wird. 
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